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® Hydroxy pyridonmethidazofarbstoffe 
(57) Hydroxypyridonmethidazofarbstoffe entsprechend der 
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Formel (I) sowie deren tautomere Formen, 




worin die Subslituenten X 1 bis X 4 , R 1 und R 2 die in der Be- 
schreibung angegebene Bedeutung haben, 
eignen sich hervorragend zum Farben und Bedrucken von 
hydrophoben synthetischen Fasermaterialien oder deren 
Mischungen mit naturlichen Faserstoffen. 
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1 000 1 1 Die Hrlindung hctrilVi neue ITydroxypyridonnicihiiia/olarbsiolVc. Vcrfahrcn /u ihrcr TTcrsicllung und ihrc Ver- 
wendung so wie Farbsloffmisehungcn enlhallcnd TTydroxypyrifionniclhida/ofarhslolVc. 

|00021 Aus HP-A 767 220 sind herciis iihnlichc AzolarhslolTc hekanni. Diesc FarbsioiTe sind jedoch hinsichilich ihrcr 

anwcndungsieehnischen Higenschaficn, insbesondere ihrcr Thcrniomigncrcchlhcii noch verbesserungsbedurflig. 

1 00031 Es wurden ncuc IlydroxypyridomucihidazofarhsiolVe gefunden, (tic sich ubcrrasehendcrweise durch hervorra- 

gende Thennoiiiigriercchthcil und Subliinicrechlhcil bci Krhall dcr gulcn Allgenicincchlhcitcn auszeichnen. 

1 0004 1 Gcgcnsiand dcr vorhegenden lirlindung sind ncuc I lydroxypyridonnicihidazorarbsiollc cnl spree hend dcr I 'or- 

nicl (I), sowic dcrcn lauiomere Fonnen, 



15 HO 



20 won n 





(I) 



X\ fur H. CI. Br. -CN. -CTI=0. -COT. -CO : -R 2 . -SO-T. oder -NO, sicht. 
X 2 , X 3 und X 4 unabhangig voncinandcr fur IT. CI oder Br slehen, 
R| fur H, T. oder -CF } slehl und 

R 2 fiir geradkelliges oder verzweigles CpCVAlkyl stehi, 
wobei 

T fiir geradkeuiges oder vcrzweigles Cj-Cio-Alkyl slehl, das gegebenenfalLs durch 1 oder 2 Sauersioffaioiue in Eihcr- 
lunkiion unlcrbrochen und/oder durch cincn oder inchrcrc, bevorzugi eincn Phenyl- oder Mydroxyrcsl subsliluiert ist 
oder fur Phenyl slchl, das gege be nen falls durch 1 bis 2 gleiche oder verschiedene Resie aus der Reihe CI, Br, C|-CVAI- 
kyi substiluierl isl. 

[0005] Die FarbsioiTe dcr Forniel (I) konnen auch in lauloinercn Fonnen, von denen als wichligste die Fonnel (la) 



v^ N =h=( CN 
> v CN 



X 2 v X 1 

"Pi 



(la) 



genannt sei, auflreien. Ini Sinne der vorliegenden Erfindung schlieBl die Fonnel (I) in ihren allgemeinen und bevorzugten 
Bedeuiungen samlliche niogliche lauiomcre Fonnen, insbesondere die der Fonnel (la), ein. 
[0006] Bevorzugi sind Hydroxypyridonmeihidazofarbsloffe der Fonnel (I) oder (la) worin 
X 2 , X 3 und X 4 fiir H slehen. 

[0007] Besonders bevorzugi sind FarbsiofTe der Formeln (I) und (la), worin 
X 2 , X 3 und X 4 fur H slehen. 

R 1 fur H, -CH 3 . -C : H 5 , -CH(CH 3 ) 2 , unsubstiluiertes Phenyl oder CF 3 sleht. und 
R 2 fur CH 3 oder C 2 H 5 siehi. 

[0008] Ganz besonders bevorzugi sind FarbsiorTe der Fonnel (I), worin 
X 1 fur H. CI, Br, oder -NO? siehi, 
X 2 , X 3 und X 4 fur H slehen, 

R 1 fur H, -CH 3 , -C 2 H 5 , oder -CH(CH 3 >2 stent, und 
R 2 fiir CH 3 oder -C : H 5 slehl. 

[0009] Insbesondere bevorzugi sind Farbsloffe der Fonnel (D, worin 

X 1 fiir Niiro, 

X 2 , X 3 und X 4 fur H. 

\i\ lur H oder CH : < und 

R 2 fur CH 3 oder C : H 5 slehl. 

[00101 Die crfindungsgcniaBcn FarbsioiTe konnen beispielsweise durch Diazolierung von Aniinen der Fonnel (II) 



(ii), 
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X 1 . X : , X 1 unci X 4 die ohen ungegchenen Bedculiing huben, 
und Kupplung auf Kupplungskoniponenien der 1 ; onnci {U\) 




HO N ( m )> 



R 1 unci R 2 die oben angegebene Bedeuiung haben unci 

\*H i^CO^^Xi^^^i^O Subs,il " lion verd ™ n ^ barcn Subsiiiuenicn, vorzugsweisc fur M, -COjH, -(TI 2 OH, -S0 3 H. 

unci wobei T die oben angegebene Bedeuiung hat, 
hergesielh werden. 

10011 1 Ein deraniges Kupplungsverfahrcn unier Verdrangung eines Subsiiiuenicn isl z. B. in GB-A n 036 775 und FP- 
A 58 157 863 heschrieben. 

10012) Die Kupplungsreaklion kann in wassrigen und nichl wassrigen Losungsmiiiein erfolgcn. TJnierdcn nichlwass- 
ngen Losungsmiiiein seien Alkohole wie Melhanol. Eihanol. Propanol. Buianol, Penlanol cic. dipolare aproiischc T o- 
sungsmiltel wie DMR DMSO, NMP und mil Wasscr nieht mischhare Losunusinitlel wie Toluol oder Chlorbenzol cc- 
nannt. * ^ 

10013] Die Kupplung wird vorzugsweisc ini stochionielrischcn Verhallnis von Kupplungs- und Diazokoniponcnic 
durchgeluhri, wobei es voricilhafl und /.. T. aus okonomischeri Grundcn sinr.voll seiri kann, die billigere Komponenic in 
bis zu 30%igcm Ubcrschuss einzuseizcn. 

10014] Die Kupplung erlblgi im allgemeinen bei Temperaiuren zwischen -30 bis 100°C, bevorzugl sind Temperaiuren 
von -10 bis 3()°t\ besonders bevorzugl Temperaiuren von -5 bis 10°C\ 

10015] Die Kupplung kann ini sauren wie auch im alkalischen Milieu ausgefuhri werden. Bevorzugl werden pIT-Wcrle 
< 10, besonders bevorzugl < 7,0 und ganz besonders bevorzugl < 5,0. 

10016] Die Diazokoniponcnicn der Fonnel (III) sind lileraiurbekanni und zum Teil auch, wie das besonders bevorzuete 
3-Nilro-4-annnophenol, lechnisch erhalllich. 

(0017] Die Kupplungskoniponemen der Fonnel flU) sind gegebenenfalls bekauni und ihre Herslellung z. B in EP- 
A 767 220 besehrieben. 

10018] Die crrindungsgeinaBen Farbsiofle der Fonnel (I) eignen sich als solche, im Gemisch uniereinander oder auch 
ini Gennsch urn andcrcn Dispersion sfarbstoffen zum Farben und Bedrucken auch miuels des Ink-Jei-Verfahrens von hv- 
drophoben synlhetischen Fasemiaieriaiien und deren Mischungen mil naiurlichen Fasersioffen. 

10019] Als hydrophobe, synihelische Malerialien kommen z^B. in Betrachl: Cellulose-2 l / 2 -Aceiai Cellulosetriacelai 
Polyamide und besonders Polyesier, wie z. B. Polyelhylenglykoilerephthalal. Als nalurliche Fasersloffe seien z b' 
Baumwolle, regenericrie Cellulosefasern oder Wolle genannt. 

[0020] Weilerhin sind die erfindungsgemaBen Farbsiofle oder deren Gemische geeignet zum Farben und Bedrucken 
von Wachsen, Olen und KunsisiolTen wie Poly me! hacrylau PVC. Polyslyrol oder ABS. 

rl Cr T Sind geeignel 1Lir ,cx,ilen Llnd nichnexiilen Theniioiransferdruck z* B. miuels eines Thennokopfcs 
1002 ] Die Farbe- und Druckbedineungen, die auch das Farben in uberkritischem Kohlendioxid einschlieBen, sind an 
sich bekanni, vgl. z. B. EP-A 827 988, DE-A 35 08 904 und EP-A 474 600. 

[0023] Die erfindungsgemaSen Farbsiofle oder deren Mischungen konnen auch zum Farben von keralinischen Fasern 
z. B. bei der Haarlarbung oder der Farbung von Peizen, verwendei werden. 

10024] Die neuen Farbsiofle der Fonnel (I) oder deren Mischungen eignen sich weilerhin vorieilhafi fur die Herstel- 
lung von Farbfillcrn. wie sic z. B. in der EP-A-399 473 besehrieben sind. 

10025] SchlieBIich konnen sie auch vorieilhafi als Farbmirtel fur die Hersiellunc von Tonern fur die Eleklrophoioera- 
phie verwendei werden. fc 

10026] Die erhndungsgemaBen Farbsioffe oder deren Mischungen lieiem auf Polyesier orange bis violetle Farbungen 
nm hervorragender 1 hcniionngrierechlheil und Subliniierechlheil, holier Farbslarke und klarer Nuance 
10027] Ein besonders gules Zieh- und Aufbauvermogen lassi sich hierbei durch Mischungen der Farbsiofle der Fonnel 
(1) crrcichen. die zwei oder mehr, vorzugsweise zwei bis 4 unlerschiedliche Farbsioffe der Fonnel (I) enthalien Bevor- 
zugl sind hicrbci Mischungen. die sich in den Subsiiiuenien R ! unci/oder R 2 unierscheiden. 

10028] Gcgensiand der vorliegenden Erfindung sind weilerhin FarbslolTmischungen emhaliend mindcsiens einen Farb- 
sioll der Fonnel (I) sowie mindcsiens einen weiieren Dispersion sfarbsioff. Als Dispersion sfarbsioffe eiancn sich hierzu 
die mi Colour Index gelisieien Dispersionsfarhsioffe. insbesondere Be nzodifuranon farbsiofle, sowie weilerhin die aus 
hP-A 707 220 bekannien Dispersions far bsiolTe. 

10029] Bevorzugl als Mischungsiarbsioffc geeignele BenzodifuranonfarbsioflFc leiien sich von der Fonnel (IV) ab, 
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Y 1 und Y 2 unabhiingig voncinander flir H, C r CVAIkoxy, das durch C r CYAlkoxycarbonyL CrCVAlkoxy-CVC 4 -alk- 
oxycarbonyi Oder Furfuryl suhsliluicrl scin kann, odor fur -OC 2 I U-O-d-CVAIkyl oder -OC 2 H 4 -0-<C 2 H 4 0)|-4-CYC4- 
Alkyl sichcn. 

1 0030] Unicrdicscn seicn besondcrs die folgcnden crwahni: 
Y 1 = OC.TUTMTJ;,. y2 = H (IVa) 



(iv >b Y.= OCH _rn, y 2 =h 



Y l = OCH 2 CI I 2 CH 3 , Y 2 = OCTItCO^FUOCM^ (IVc) 
Y 1 = H. Y 2 = OCI-bCO^CNHjCXoHs (IVd) 

(0031] Bevor/.ugt sind Farbstoffmischungen enlhallend mindeslcns cincn Farbsloffder Formel (I) und mindeslcns ei- 
nen Farbsloffder Formel (IV). 

|00321 Wciierhin bevorzugi sind Farbsioffnrischungen enthaltend mindesiens einen Farbsioffder Forme 1 (I) und min- 
deslens einen Dispersionslarbsloff der Forniel (V) 



D- N = N. 

H — X' 



A 1 










(V), 


N 




A 5 A 4 





worin 

45 D fiir den Rest einer carbo- oder heterocy disc hen Diazokoniponenie steht, 

A 1 und A 2 unabhangig voneinander fiir H oder einen furPyridone typische Substiluenten slehen, 

A 5 fur H, einen Rest der Formel X -OT 1 , -NH 2 , -NHT, -NT 2 . -NHCOH, -NHCOT, -N=CH-T, -N=CT 2 oder -NHS0 2 T 

siehu 

oder 

50 A 1 und A 2 und/oder 
• A 2 und A J und/oder 

A 4 und A 5 /usanmien mil den jeweils dazwischenliegenden Alonien einen ungesiiniglen, gegebenenfalls subsiitnierten 
5- oder 6-gliedrigen Carbo- oder Heterocyclus bilden, mil der MaBgabe, dass bei einer Ringbildung unler Beleiligung ei- 
nes der bcidcn Resie A 3 und A 4 der nichl beteiligle Res! einen elekironenziehenden Rest bedeuiet, 
55 X fiir O, NTH. NT, NCOT. NCOr>T oder NSO-T stent, 

A J und A 4 unahhsineig voneinander fiir -CN, -CO? J", -CONH-?, -CONHT, -CON 1%. CF V -CHO, -COT, -SOV1', -SX> 3 '1*\ - 
SO/r\ SO : NH 2 . S0 2 NHT. S0 2 NT 2 . -SOT, -CH=NH. -CH=NT. -CT=NH, -CT=NT, 

— C = NT 
m I -CO-C0 2 T, 

OT 

-N0 2 . NO. T* oder T 5 

sichcn. wobei vorzugsweise A 3 und A 4 nichl gieichzciiig fur T 1 und/oder T 5 slehen, 
oder 

<o A - und A 4 zusainmcn mil deni C-Atom, an das sie gebunden sind, fur eine cyclischc mcihylcnakiive Verbindung der For- 
mel (Via) bis (VIv) sichcn, wobei diese Rcsie in Form von 
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(VIv) 



60 V 1 fur H oder einen Suhsiiiuenien. inshesondere CI. Ri\ CH 5 . -CCVT 1 , -CN. -NQ 2 , -CF 3 oder -SO : T' siehl und 
worin 

T fur T 1 bis T 5 sichl. wobci 

Alky], Cycloalkyl oder Aralkyl bedeutei, 
T 2 Aiken y I bedeulet. 
(o T * A 1 k i n y 1 hedc u leu 
'V 4 Aryl bcdeutet, 
T s Met aryl hedeuici.. 

(0033) TJnicr Dispcrsionsfarbsioflcn der Formcl ( V) sind solchc hesondcrs bevorzugi. worin 
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A 1 TT.'lVr'iXler -( T\, 

A 2 II,-CN, -COyr'.-CONTIT 1 oclcr -C)-\. 

A 4 unil A 4 unabhangig voneinander -CN. -(XKI -CONTiT 1 , -CF 4 , -CIIO. -COT, -SO : T, -NO : , -T 4 odor -T 5 bedeui 
wobei A' 1 und A 4 nicht gleich/.ciiig fur 'J* 4 oder T* 1 slchcn. 
AViirTT. T'.T 2 ,T 4 siehi, 
D cincn Rest dcr Forme I 




hcdeulel, worin 

K" undR 51 unabhangig voneinander fur H, CF:j, CI, Br, -CN. -NO>, -CO-T 1 , T 1 . T 5 , -SO-T 1 -SO^T 4 -OT 1 -OT 2 -OT 4 
-(X'OT 1 , -OCO'J u , -OS0 2 T' Oder -OSOf I u slchcn, 

R 21 und R 41 unabhangig voneinander II, CI, Br, -NO,, -CF<, T 1 , -OT 1 , -OT 2 , -OT 4 , -OCOT 1 , -OCOT 4 -OSO-.T 1 oder - 
OSO2T 4 bedeuien, 

R 31 fur H. CI. Br. -CN, -N0 2 . -CF 3 . -CO.T 1 . T 1 , T 5 , -OT 1 , -OT 2 , -OT 4 , -OCOT 1 , -OCOT 4 , -SO3T 1 oder -SO.T 4 steht, 

T fur CV^-VAIkyl slchl, das gegebenenfalls subsliiuierl isi durch Ci-QrAlkoxy, -CV(VAlkoxy-( VCValkoxv - 

OCOT 1 , -CO:!' 1 , CI, Bn-CNoderT 4 , " 

T 2 iiir C 2 -( YAlkenyl slchl, das gegebenenfalls subsiituierl isi durch -Cl-CVAlkoxv, -C.-CVAlkoxy-CVCValkoxy -CN 

-C0 2 T',CI oder Br, * ' 

T 4 fur Phenyl slchl, das gegebenenfalls subsliiuierl isi durch CI, Br, T l , OT 1 , -CF 3 . -NO?, -CN oder -CO-T 1 , 

T 5 Oxazol. Phcnyloxazol, Bcnzoxazol, Thiazol, Bcnzlhiazol, Thiadiazol oder Thiophcn bedeuiel, das gegebenenfalls 

subsliiuierl isi durch CI, Br, T 1 , -N0 2 und/oder -CO2T 1 und 

X O hedeulel. 

|0034J Unier den Dispcrsionsfarbsioffcn dcr Forniel (V) sind solche ganz besonders bevorzugl, worin 

A 1 fiir H oder T 1 slchl, 

A 2 H, -CN oder -C0 2 T l bedeuiel, 

A 3 fiir -CN oder -CO2T 1 sieht, 

A 4 A 7 bedeuiel, 

A 5 fur H oder T 1 slehu 

D fiireinen Resi derForniel 




siehl, worin 

R 1 1 und R 51 unabhangig voneinander H, CI, Br, -CN, -N0 2 , -CO9T 1 , T 1 , -OT 1 oder -OT 4 bedeuien, 
R 21 und R 41 unabhangig voneinander H, CI. Br. -NO?. T 1 oder -OT 1 bedeuien, 
R jl fur H, CI. Br, -CN, -NO,, T l . -CO-/T 1 oder -OT 1 stehu 
T 1 furCi-OAIkyi siehl. 

T 4 fiir Phenyl slchl, das gegebenenfalls subsliiuierl isi durch CI, Br, -N0 2 und/oder -C0 2 T ! und 
XO bedeuiel. 

|OI)35] Ebenfalls hevorzugi sind Farhsioffmischungen enihallend niindesiens einen FarbsiorT der Fonnel (I), minde- 
siens einen Farbsloff dcr Forniel CIV) und niindesiens einen Farbsioff der Fonnel (V). 

|0036j Die erfindungsgemafien Farbsioffe und Farbstoffniischungen konnen durch Mahlung z. B. in einer Perlmuhle, 
unier Zusaiz von Hilfsmilleln wie z. B. Dispergienniueln, Nelziniiieln, Entsiaubungsniilieln in fesle oder fliissige Prapa- 
raiioncn uberluhn werden. 



Beispiel 1 

I0037J In cine Mischung von 7,3 nil 50-%ige Schwefelsaure und 9,0 nil 96%ig e Schwefelsaure wurden bei 0°C lang- 
sam 9,1 g 4-Ainino-3-niirophenol eingelragen. Bei 0 n C wurden 11 nil 40-%ige Nirosyl schwefelsaure zugeiroplt. Man 
licB4 Slunden bei 0"C nachreagicren und iropfle die Losung der Diazoiierung zu einer alkalischen Losung von lO.Og 6- 
Hydroxy-l-nicihvl-2-(lH)-pyridinyliden-propandiniiril und 2g HarnsiolT in 300 nil Wasser. Durch Zugabe von wenig 
Eis wurde die Tcmpcraiur bei 0~5°C gehalten. Mil Nairiumacelal wurdc auf pH 2 gesielil. Man lieB iiber Nachi nachruh- 
ren, saugic ab, wusch mil Wasser und erhiell nach Trocknen des Presskuchcns 10 g des Farbsioffs der Fonnel 
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HO CH 3 



10 dcr durch Umkristallisiercn aus DM1 ; wciier gereinist wcrdcn kann. 
X IIiax = 517 nm(CTT : Cl 2 ) 

I 0038] Dcr Farbstoff iarbi Polyester in cineni klaren Rot mil hervorragenden Echtheiien insbesondere Nasscchlhciien 
und Sublinrierechlhck. 

10039] Nach analogen oder ahnlichen Vcrfahren konnen die nachfolgendcn FarbstolTe erhallen werden, die ebenfalls 
15 Polyester mil guten Eehtheiten anfarben. 



20 
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X^ 


X^ 


Rl 


R^ 


^raax. 
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Ton auf 
Polyester 


2 


-N0 2 


H 


H 


H 


H 


C 2 H 5 


517(CH 2 C1 2 ) 


rot 


3 


-N0 2 


H 


H 


H 


CH 3 


CH 3 


517 (DMF) 


rot 


4 


-N0 2 


H 


H 


H 


CH 3 


C 2 H 5 


517 (DMF) 


rot 


5 


-C0 2 CH 3 


H 


H 


H 


H 


CH 3 


504(CH 2 a 2 ) 


rot 


6 


H 


CI 


CI 


H 


H 


CH 3 


496(CH 2 Cl2) 


scharlach 


7 


H 


H 


H 


H 


. H 


CH 3 


508(CH 2 C1 2 ) 


rot 


8 


Br 


H 


H 


H 


H 


CH 3 


505(CH 2 C1 2 ) 


rot 



45 Beispiel 9 

100401 Durch Pcrlmahlung und anschlieBender Spruhtrocknung wird ein Farbepraparat aus 10 Teilen des Farbstoffs 
von Beispiel L 10 Teilen des Farbstoffs von Beispiel 2, 10 Teilen des FarbstorTs der Forme 1 




HO C 2 H 5 



63 Teilen Stelhiiittel auf Basis eincs Dispcrgiermillels (handelsiibliches Ligninsullbnat: Kondensaiionsprodukle aus 
r>n Formaldchyd. Naphthalin und Schwelclsaure), handelsuhlicher NcLzmillel (alkoxvliene Allcylphenole), handelsubiicher 
Entstaubungsmitlcl (Mincralol mil Emulgaloren) und 7 Teilen Restleuchte hcrgestcllL 

1 0041] In cineni Farbebad. das mil Nalriumphosphat und Essigsaurc auf einen pH-Wert von 4.5 gestcllt isl. werden 100 
Teile cincs Polyestergcwebcs (Polyethylenierephihalat ) 30 bis 45 Minutcn bci 3 25 bis 135°C mil 0^9 g desoben beschrie- 
benen Farbepriiparales (Floitenverhalmis 1:10 bis 1 : 40) gclarhl. 
co 1 0042) Man erhali klare. rote Fiirbungen mil guien Hchiheiien, insbesondere gutem Ziehvennogen und hervorragender 
Theniioinigricrcchihcii.. 
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Beispiel 10 

1 0043 1 Durch Pciimahlung und anschlieticnder Spriihirocknung wird ein Farbcpraparai aus 
18,8 Teilen lies Farbsioffs von Beispiel 4. 

1 2.5 'Icilcn des l ; :irbslolTs von Beispiel 3, 5 
62.6 'Icilcn Slcllmilicl auf Basis hundclsiihlichcr Ligninsulfonale. handelsiihlieher Dispcrgiermiiiel (Kondensalionspro- 
duklc aus Fornialdehyd, Naphihalin und SchwclcLsaurc). handclsiiblichcr Nci/miucl (ulkoxylieric Alkylphcnolc). han- 
dclsiiblichcr Hnlsiaubungsinillel (Mineral 61 mil Hinulgaloren) und 
6,1 Icilcn Rcsl leucine 

hergcstellt. io 
1 0044 1 In cincm l arbcbad. das mil Nairiumphosphal und llssigsiiure auf cinen pTI-Wcrl von 4.5 gesiellt isi. wcrden 100 
Teile cines Pol ye s l ere ewe be s (PolyelhyleniercphthalaO 30 bis 45 Minulen bei 125 bis 135°C mil (J.75 g des oben be- 
schriehenen Frirhepraparaies (Flotienverhallnis 1:10 bis 1 : 40) gclarhi. 

1 0045] Man erhiill klarc. role Fiirbungcn mil gulcn Fchiheilen. insbesondcrc guicm Ziehvermogen und hervorragender 
Theniioniigrierechlheil. 15 

Patenlanspriiche 

1. Hydroxypyridonmcihida/.ofarbslolTe enlsprechcnd dcr Formel (I) sowie dcren lautomere Formen, 

1 



HO 




(I), 



40 



worm 

X^ fur H, CI, Br, -CN. -CH=0, -CO T, -CO : -R 2 , -SQ 2 -T, oder -N() : slehl, 30 
X\ X" und X 4 unabhangig voneinandcr fur H, CI oder Br siehen, 
R' fur H, T, oder -CF 3 slehl und 

R 2 fur geradkeniges oder verzweigtes Ci-CVAlkyl siehl, 
wobei 

T fur geradkctliges oder verzweigles CpCjo-Alkyl slehl. das gegebenenfalls durch 1 oder 2 SauersioiTalonie in 35 
Elhcrfunklion unterbrochen und/oder durch einen oder mehrcre Phenyl- oder Hydroxyresle subsliiuierl isi oder fur 
Phenyl slehl. das gegebenenfalls durch 1 bis 2 Resle aus der Reihc CI. Br, CVCVAlkyl subsliiuierl isu 

2. Farbsioffe gemafi Anspruch 1, dadurch gckennzeichnci, dass 
X 2 , X 3 und X 4 fur H siehen. 

3. Farbsioffe gemaB wenigsiens einem der Anspriiche 1 und 2, dadurch gekennzeichneu dass 
X 2 . X 3 und X 4 fiir H siehen, 
R 1 fiir H. -CH 3 . -C2H5, -CH(CH3>2« unsubsi iluiertes Phenyl oder CF 3 slehl, und 

R 2 fiir CH 3 oder C 2 H 5 slehl. 

4. Farbsioffe geniafi wenigstens einem der Anspriiche 1 bis 3. dadurch gekcnnzcichnel, dass 

X 1 fur H. CI, Br. oder -NO~ sichi. 45 
X 2 , X 3 und X 4 fiir H siehen. 

R\ fur H, -CH 3 , -C2H5, oder -CH(CH 3 ) 2 slehl, und 
R 2 fur CH 3 oder -C : H 5 siehl. 

5. Farbsioffe geniafi wenigsiens einem der Anspriiche 1 bis 4. dadurch gekennzeichneu dass 

X 1 fur Nil.ro, 50 

X 2 , X 3 und X 4 fur H. 

R l fiir H oderCIT 3 und 

R 2 fiir CM? oder (.\H 5 siehl. 

6. Verfahrcn zur Hersiellung der Farbslofle gemaB Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnei, dass man Amine der For- 
mel (IT) 55 




HO — (' x ) — NH. 

(10, 



wonn 65 
X 1 . X", X : und X 4 die in Anspruch 1 angegebenen Bcdeuiungcn haben, 
diazoiien und auf Kupplungskomponcnicn der Formel (FTJ) 
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HO 



id 




(HI), 



15 



20 



R 1 undR- die in Anspruch 1 angcgehenc Bedeutung hahen und 

H fiir einen durch eleklrophilc Substitution verdningharen Substiiuenlen, stent, 

kuppcll. 

7. FarbslotTniischung cnihallend wcnigsicns zwci unlcrschicdliche FarbstoiTe der Formel (I) gemiiB Anspruch 1. 

8. FarbsloiTniischung gemaB Anspruch 7, dadurch gekennzeichnct, dass die Farbsiofie der Fonncl (I) sich an den 
Suhsiilucnlen R ! und/oder R 2 unterscheiden, wobei 

R' lur II oder CH 3 und 

R- fur CH 3 oderCMJ^ slchc-n. 

9. FarbsloiTniischung cnihallend wenigslcns einen FarbslolTdcr Formel (I) geniaB Anspruch 1 und wcnigsicns ei- 
nen von Fonncl (T) verschiedencn Dispersionsfarbstoff. 

10. FarbsloiTniischung enlhaltend wenigsiens einen FarbslotT der Formel (I) geniaB Anspruch 1 wenicsiens einen 
FarbslolTdcr Formel (TV) 



25 



:*o 



35 




(TV), 



wonn 



40 



45 



50 



Y 1 und Y 2 unabhangig voneinander fur H, C r C 6 -Alkoxy, das durch CVC-rAlkoxycarbonvl, CKVAlkoxy-CVCV 
alkoxycarbonyl oder Furfuryl subsiituiert sein kann, -OC 2 H4-0-C r C 4 -Alkyi, -OCoH 4 -0-(C\H 4 0), 6 -C,H 4 - CVA1- 
kyl siehen, 

und/oder wenigsiens einen Farbstoffder Formel (V) 



D-N = N, 

H — X' 



A 1 


/A 2 


N 




A 5 


A 4 



(V), 



55 



65 



D fiir den Rest einer carbo- oder helerocyclischen Diazokomponenie stehu 

A 1 und A : unabhangig voneinander fur H oder einen fiir Pvridone lypische Subsliiuenien siehen, 

A* 1 fiir H, einen Resi der Formel T, -OT 1 , -NH 2 , -NHT, -NT 2 , -NHCOH, -NHCOT, -N=CH-T -N=CT 2 oder 

-NHSO : Tsiehi, 

oder 

A 1 und A 2 und/oder 
A 2 und A* 1 und/oder 

A und A" '/.usainnicn mil den jeweils da/.wischenliegenden Alomen einen ungcsatligien, gegebenenfalls subsiilu- 
iericn 5- oder 6-gliedrigen Carbo- oder Hcierocycius bilden. mil der MaBgabe, dass bci einer Ringbildung unter Be- 
iciligung eines der beiden Reste A 3 und A* 4 der nichl beteilinle Rcsl einen eleklronenziehcnden Resl bedeulci 
X fur O. NH. NT, NCOT, NCO.T oder NSO : T siehl, 

A 3 und A 4 unabhangig voneinander fur -CN. -CO-T, -CONHs. -CO NHT. -CONT^, CF 3 -CHO -COT -SO.T 
-SO3T 1 . -SO3T 5 , S0 2 NH 2 , SO 2 NITT. S0 2 NT 2 . -SOT, -CH=NH -CH=NT, -CT=NR~-CT=NT, 
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— C=NT 

I -CO-C0 2 T, 
OT 

-NO : ,-NO/l^v1crT 5 

sichcn. wobei vor/.utisvvcisc A ; und A 4 nichi gleichzeiiig fiirT 4 und/odcr T 5 sichcn, 
odcr 

A ? und A 4 /.usannncn mil dem C-Alom. an das sic gehunden sind, fur cine evelisehe nieihylcnakiivo Verbindunc der 

l-onncl (Via) his ( VI v) 

sic hen, wobei diese Re sic in 1'bnn von 



10 



/ 

HX 

v 

angegeben sind: 
O 



CH 



NC^ ^CO.T , 
2 V 1 




15 



(Via) 



(VIb) 



(Vic) 



30 




W 1 , NC CO z T t 

V v IT V 1 





35 



40 



45 



(Vld) 



(Vie) 



(Vlf) 



50 



55 



60 



6> 



1 1 



-SDOCiD <OE_10026686A1_L> 




^0029686AT J_> 



12 





(VIu) (VIv) 

worin 

V 1 fur H odcr einen Subsiiiuenien, insbesondere CI, Br. CTI 3 , -C0 2 T\ -CN, -NO,, -CF 3 oder -SO/T 1 sicht und 
worin 

T fur T 1 bis T 5 slehl, wobei 

T 1 Alkyl, Cycloalkyl oder Aralkyl bedeulei, 

T 2 Alkenyl bedeulei, 

T 3 Alkinyl bedeutet, 

T 4 Aryl bedeutet, 

T 5 Helaryl bedeulei. 

11 . Verwendung von wenigslens eineni Farbstoff geniaB Anspriichcn 1 bis 5 oder von einer Farbsloffniischung ge- 
inaB wenigslens eineni der Anspruche 7 bis 10 zum Farben und Bedrueken von hydrophoben syntheiischen Faser- 
inaierialien oder von Mischungen hydrophober synihetischer Fasennaterialien mil naiiirlichen Fasersioffen. 

12. Verwendung geniaB Anspruch 3 1 , dadurch gekennzeichnei, dass es sich bei den hydrophoben synihetischen Fa- 
sermalerialicn uin Cellulose^/z-Acetat, Cellulosetriaceial, Polyamide und Polyester und bei den naiiirlichen Faser- 
sioffen um Baumwolle, regenerierte Cellulosefasern oder Wolle handelt. 

13. Hydrophobe synlhetische Materi alien, gefarbt mil Farbstoffen oder FarbsiofTmisch un gen gemaB wenigslens ei- 
neni der Anspruche 1 bis 5 und 7 bis 10. 
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